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II y a done, dans ce dernier cas, avantage a prendre des James
minces dans le sens de I'axe electrique et long-lies dans le sens de
la traction.

G'est ainsi que MM. Curie ont realise 1'appareil connu sous le
nom de quartz piezo-electrique.

II consiste en une lame de quartz tres mince taillee perpendi-
culairement a Pun des axes electriques; elle est allongee dans la
direction perpendiculaire a J'axe optique et a I'axe Electrique, et
c'est dans cette direction que s'exerce la traction. A. cet effet, la
Jame est fixee a ses exlremites dans deux pinces de laiton; la
pince superieure est fixe, 1'autre porte un plateau que 1'on peut.
charger de poids. Les faces sont argentees et isolees 1'une de
J'autre; chacune communique par une petite lame metallique, qui
forme ressort, avec deux bornes isolees, que 1'on peut mettre en
relation avec les quadrants d'un electrotnetre. L'appareil esi
excellent pour developper une quantite bien determinee d'elec-
tricite' etproduire entre les quadrants une diffe'rence de potentiel
que 1'on pent faire varier a volonte".

Les conditions ndcessaires et suffisantes pour qu'un cristal soit
piezo-electrique sont les suivantes :

Pas de centre, pas d'axe binaire, quater,naire ou senaire
perpendiculaire a I'axe electrique.

II peut y avoir plusieurs axes de synietrie dans le cristal.

Par consequent, tout cristal done" de pyro-electricite ou de pou-
voir rolatoire presente des proprieLes piezo-dlectriques; mais tout
cristal piezo-electrique n'est pas forcement pyro-electrique, car la
pyro-electricit^ exige qu'il n'y ait qu'un seul axe de symetrie.

La tourmaline possede quatre axes de piezo-^lectricite : I'axe de
pyro-electricit6 et les trois axes binaires qui lui sont perpendicu-
laires.

Les ph^nomenes de piezo-electricite ne sont que des pb.e'nonienes
de polarisation dielectrique du cristal provoque"s on modifies par
1'efFort mecanique. Dans le cas de la tourmaline et des an tres cris-
taux pyro-electriques, le cristal est naturellement polarise" suivant
I'axe de symetrie superieur; une traction ou une compression
suivant cet axe fait, a temperature constante, varier 1'intensit^ de
la polarisation. Le quartz et les cristaux qui ne jouissent pas de
pyro-electricite" suivant les axes Electriques de pie'zo-electricite' nes & la difference des
